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® Beschichtungszusammensetzung, die auf ein Substrat aufgebracht ist und feinstteiliges Ti02 
enthMlt. 
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© Es wird eine Beschichtungszusammensetzung, die auf ein Substrat aufgebracht ist und feifiMeiliges TIO2 
enthSIt, beschrieben, wobei die Beschichtungszusammensetzung aus 0,5 bis 30,0 Voi.,-% Farbpigment und/oder 
RuB, 55,0 bis 98,5 Vol.,-% Bindemittoifeststoff und 0,3 bis 15,0 Vol,-% feinstteiiigem TiOz mit einer PartikelgroBe 
von 5 bis 40 nm bestel^it und eine hofie Gesamtremission und intensive Farbtiefe aufweist. Ferner wird die 
Herstellung der Beschichtungszusammensetzung beschrieben. SchlieSlich wird die Verwendung der Beschich- 
tungszusammensetzung als AjtqmpbihDecklack, industrielaci^, Druckfarbe, Coil Coatingbeschlchtung, Emballa- 
ll^lp^f phichtung, Kunststoffbeschlchtung und dekorative Farbe sowie Lack beschrieben. 
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Beisplel 2 

Farbe : konigsblau 

Komponente Gewichts- Dichte Dichte Trocken- 

telle nass trocken stof f 

3 3 
Gew.-% g/cm g/cm % 



Alkydalharz 


Alkydal^261HS^^ 


60. 


278 


1. 


140 


1.200 


79.0 


Harz 


Cymel^BOl"^^ 


12. 


072 


1. 


200 


1.200 


98.0 


Phthalocyanin- 


Heliogenblau 
L69S9 F^^ 














blau 


6, 


151 


1. 


600 


1.600 


100.0 




feinstt.Ti02^'^'' 


5. 


492 


4. 


000 


4.000 


100.0 


PTSS 


p-Soluolsulf oas • 


0, 


278 


0- 


950 


1.050 


50.0 


Additiv 




0, 


062 


0. 


940 


1.050 


50.0 


Additiv 


BYK^ 141^' 


0. 


124 


0. 


890 


1.000 


3.0 




Butanol 


2. 


233 


0. 


800 


0.000 


0.0 


LosiL^Lng^m* 


Ethylglykol 


2 • 


106 


0. 


930 


0.000 


0.0 


Losungsm . 


Ethylglykolacetat 


7. 


694 


0. 


970 


0.000 


0.0 


Lp3ungsin. 


Butylacetat 


3. 


510 


0. 


890 


0.000 


0.0 




100. 


000 


1. 


168 


1.298 





Pigment PVK Partikelgrofie Spez. Oberfl. 

2 

Vol.-% nm m /g 



Gesamt 9.5 

feinstt. Ti02^^^ 2.5 20-30^^ 113.00^ 

Farbpigment"^^ 7.0 44.00^ 
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Belspiel 3 



Farbe: magenta 



10 



Komponente 



Gewichts- Dichte Dlchte Trocken- 
teile nass 



g/cm g/cxn 



trocken stoff 
3 



% 



15 



20 



25 



Alkydharz 
Pigment 
Red 254 



Alkydal^aoo^^ 
Cinquasia -Red 

Solvesso%00^^^ 



Losungszn. 

LSsUngsm, Xylol 

Melazninharz Maprenal^WsOO^' 

11) 



TiO. 



f einstt^TiO- 



52*744 



100.000 



1*000 1.100 



1,083 1.243 



65*0 



6.788 


1.550 


1.550 


100*0 


3.067 


0.950 


0.000 


0.0 


9.959 


0.870 


0.000 


0.0 


20.778 


1.100 


1.100 


55.0 


5.564 


4.000 


4.000 


100.00 



30 



35 



Pigment 



PVK 
Vol.-% 



Par t ike Igr o Be 

nm 



Spez. Ober£l« 
m^/g 



40 



Gesamt 

feinstt. TiO^ 

47 

Farbpigment 



11) 



12.7 
3.5 
9.2 



20-30 



a) 



50-110 



b) 



113.00 
30-90 



a) 
b) 
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Beispiel 4 



Farbe: magenta 



Komponente 



Gewichts- Dichte Dichte Trocken 



telle 
Gew.-% 



trocken stof £ 

3 3 
g/cm g/can % 



Acrylharz 

DBTL 

Amln 

Siliconol 



Macrynal-^SMSlOn^' 
irgastab 

Dimethylethanolamin 
Siliconol L 050®' 
Solvesso^lOO^^' 



Losungsm. Xylol 
I«6sungsin . 
Pig •Red 202 

TiO^ 

Polyisocya- 
nat 



Methoxipropylacetat 

9) 

Pigment red 202 ' 

feinstt.TiO^^-^' 

1) 

Desmodur N 75 



49. 


402 


1. 


000 


1.100 


60 


.0 


0. 


010 


1. 


000 


1.000 


100 


.0 


0. 


141 


1. 


000 


1.000 


100 


.0 


0. 


006 


1. 


000 


1.000 


100 


.0 


3. 


167 


0. 


950 


0.000 


0 


• 0 


4. 


359 


0* 


870 


0.000 


0 


.0 


5. 


100 


0. 


900 


0 . 000 


0 


.0 


2* 


714 


1. 


650 


1.650 


100 


.0 


13. 


159 


4. 


000 


4.000 


100 


.0 


21. 


942 


1, 


070 


1.100 


75 


.0 


00. 


000 


1. 


123 


1.322 







Pigment PVK PartikelgroBe Spez. Oberfl. 

Vol.-% nm m^/g 



Gesarot 10.5 - " 

feinstt. TiOn^^' 7.0 20-30^' 113.00*' 



Farbpigment 



9? 3.5 53.00^' 
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Beispiel 5 

Wasserlack: blau 





Komponente 




GewichtS'-* 


Dichte 


Dichte 


Trocken-- 


10 






teiie 


nass 


trocken 


stof f 






Gew,-% 


g/cxn 


3 

g/cm 


% 


16 


Alkydharz 


Heso-Alkyd 














359 Wl"^**' 


44.138 


1.000 


1.100 


80.0 






Maprenal^ 










20 




Mr !7uu 


12,390 


1.200 


1.200 


95.0 




Aznin 


Triethylamin 


4-394 


0.900 


0.900 


100.0 






Isobutanol 


7.784 


0.900 


0.000 


O.Q 




Losungsm. 


Wasser 


19*334 


1.000 


0.000 


0.0 


26 




Raven^ll70^' 


2.420 


1.800 


1.800 


100.0 




Additiv 


Solingen- 
















0.502 


0.900 


1.000 


35.0 




Additiv 


ByK^320^' 


0.126 


0.850 


1.000 


52.0 


30 


Additiv 


Borchigen^ ND^^ ' 


0.126 


1.100 


1.100 


100.0 




Additiv 


Nopco^ 8034^^' 


0.628 


0.920 


0.920 


100.0 






Butylglykol 


2.510 


0.980 


0.000 


0.0 


35 


Ti02 


feinstt. TiOj 


5.648 


3.600 


3.600 


100.0 








100-000 


1.180 


1.231 
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45 



50 



Pigment 



PVK PartikelgrSBe Spez. Oberfl 

Vol.-% nm m /g 



Gesamt 5,7 - 

feinstt. TiO,^^' 3.1 20-30*> 113.00*' 

RuflfiJ 2,6 24^^ 120.00^' 



55 



8 

BNSDOCID: <EP ^0634462A2_.l_> 



EP 0 634 462 A2 



Beispiel 6 



5 



Dosenbeschichtung: blau 



10 



Koinponente 



Gewichts- Dichte Dichte Trocken- 
telle nass 



Gew.~% 



g/cm g/cm 



trocken sto££ 

3 



% 



75 



20 



25 



Gesattigter 
Polyester 
|i|C)Sungsm« 
Katalysator 



Harz 



SpezialruB 
TiOn 



Dynapol^ 
LHIZ*^^' 

Solvesso^ 200-^^' 
Vestoritkat- 1203 
Butyldiglykol 
Cyinel^303^' 
Oibasicester 
Spezialschwarz 5 
feinstt, TiO^ 



15) 



16) 



58 


.700 


1.000 


1.100 


60.0 


21 


.290 


0.990 


0.000 


0.0 


2 


.914 


0.950 


1.050 


50.0 


0 


• 953 


0.950 


0.000 


0.0 


9 


.279 


1.100 


1.100 


100.0 


2 


.719 


0.900 


0.000 


0.0 


0 


.698 


l.SOO 


1.800 


100.0 


3 


.447 


4.000 


4.000 


100.0 



30 



100. ooo 



1.031 1.163 



35 



Pigment 



PVK 
Vol.-% 



Partikelgrofle 



Spezif. Oberfl 
m^/g 



40 



46 



Gesamt 

feinstt. TiO* 



11) 



2.9 
2.0 
0.9 



20-^30 
20^^ 



a) 



113.00 
240.00 



a) 
b) 



50 



a) 
b) 
c) 



gemessen nach Debye-Scherrer 
Angabe des Herstellers 
gemessen nach DIN 66 132 
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BASF AQ 
CIBA-QEIQY AG 
55 BYK Chemie AG 
^> Columbian Chemical 

American Cyanamid CO 
®* Wacker Chemie 
^5 Sun Chemical 

Texaco AG 
^> Sachtleben Chemie GmbH 

Cray Valiey 
^* Gebr. Borchers AG 

MUnzing Chemie 
5> Huls AG 
®^ Degussa AG 



Beschreibung der Figuren 1 und 2 



20 



25 



30 



Figur 1 zeigt die Remlssionsspektren verschiedener Beschichtungen im UV-VIS-Bereich Im Wellenbe- 
reich von 190 bis 690 nm Gemessen wird die Reflexion bei einer bestimmten Wellenlange. Die Reflexion 
wird aijf der Ordinate in Prozent angegeben. Die Reflexionsmessungen wurden mil der Ulbrich-Kugel 
(System; Phillips PU 8800) bei einem Wellenlangenvorschub von 1 nms'"'' mit BaS04 als Referenz 
gemessen Figur 2 zeigt einen Ausschnttt aus den in FIgur 1 dargestellten Remlssionsspektren im 
WellenlMngenberelch von 250 bis 450 nm,, 

Die Proben (1) bis (5) sind Lacke mit den nachfolgend aufgefOhrten Pigmenten: 



Vol.-% 


Vol,.-% 


Probe 


3,0 RuB 




(1) 


3,0 Ru6 


3.5feinstt, TiOa'^^ 


(2) 


3,0 RuB 


+ 7,0 felnstt,, Tloa^i^ 


(3) 


9,2 Irgazin rot-DPPBO^> 


+ 7,0feinstt BaSO*^^» 


(4) 


9,2 Irgazin rot-DPPBO'*^ 


+ 3,5feinstt-. TiOg^^J 


(5) 
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In den Proben (2), (3) und (5) wurde Ti02 mit eIner PartikelgroBe von 20 bis 30 nm verwendet. In der 
Probe (4) wurde BaSO-^ mit einer PartikelgroBe von 150 nm bis 250 mn verwendet. 

Die Proben (1) und (4) enthalten kein feinstteiliges T1O2. Die Spektren der Proben (1) und (4) zeigen 
gemaB Figur 1 und 2 keinen Anstieg der Reflexion im blauen Bereich von 300 bis 400 nm. Die Proben (2), 
(3) und (5) enti'ialten feinstteiligeS Ti02 in unterschiedlichen Pigment-Volumen-Konzentrationen,. Die Proben 
(2) und (3) unterschelden sich in der Pigment-Volumen-Konzentration an feinstteiligem Ti02. Die Probe (2) 
enthSlt 3,5 Vol,-% feinstteiligeS TiOa, die Probe (3) enthalt 7,0 VoI.-% feinstteiliges TiOz. Infolgedessen 
weist die Probe (3) im Wellenlangenbereich von 330 bis 400 nm eine ErhShung der Reflexion um 
durchschnittlich 1 % auf. Die Reflexion der Proben (4) und (5) im Bereich des roten Lichtes oberhalb von 
570 nm mit einem Maximum bei 650 nm ist auf das in diesen Proben verwendete rote Pigment 
zuruckzufuhren, 

Die Proben (4) und (5) unterschelden sich dadurch, dafi die Probe (5) 3,5 Vol,-% feinstteiliges TiOa 
enthSlt. wohingegen die Probe (4) 7 VoL-% feinstteiliges BaSO^ enthalt Selbst im roten Bereich weist die 
Probe (5) gegenOber der Probe (4) eIne Zunahme der Reflexion um 5 % auf, vyas ein weiterer Beweis dafUr 
ist, daB die Gesamtremission der erfindungsgemSBen Beschichtungszusammensetzungen durch Zugabe 

von feinstteiligem TiOg erhoht wird, was ein uberraschendes Ergebnis der vorliegenden Erfindung ist. 
Daruber hinaus wurde uberraschenderweise gefunden, daB beim Bestrahlen der erfindungsgemaBen Be- 
schichtungszusammensetzungen mit einer Blaulicht-Quelle ein fluoreszenz-ahnlicher Effekt beobachtet wird, 

Patentanspruche 

1. Beschichtungszusammensetzung, die auf ein Substrat aufgebracht ist und feinstteiliges TiOs enthSIt, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Beschichtungszusammensetzung aus 0,5 bis 30,0 Vol.-% Farbpig- 
ment und/oder RuB, mit der MaBgabe, daB es kein Metallpigment oder metallahnliches Pigment ist, 
55,0 bis 98,5 Vol.-% Bindemittelfeststoff und 0,3 bis 15 Vol.-% feinstteiligem Ti02 mit einer Partikelgro- 
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fie von 5 bis 40 nm besteht. 

2. Beschlchtungszusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Farbplgment 
mindeslens ein Farbpigment, ausgewShJt aus blauen oder roten Farbpigmenten, enthalten ist. 

5 

3. Beschichtungszusammensetzung nach den Anspruchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daS als 
Bindemittelfeststoff mindestens ein BIndemittel, ausgewahit aus Aikydharz, MeJaminharz, Acryiharz 
Oder Harz enthalten ist. 

10 4. Beschlchtungszusammensetzung nach den AnsprDchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
feinstteilige TIO2 eine spezlfische Oberflache von 30 bis 150 m^/g aufweist. 

5. Boschichtungszusammensetzung nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daS die 
Gesamt -Pigment- Volumen-Konzentration alier Pigmentbestandteile von 1 ,0 bis 20,0 % betragt., 

15 

6. Beschichtungszusamnnensetzung nach den AnsprQchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Pignnent-Volumen-Konzentratlon fOr das Farbpigment 0,5 bis 15,0 % betrSgt. 

7. Verfahren zur Herstellung einer Beschichtungszusamnnensetzung gemaB den Anspruchen 1 bis 6, 
20 dadurch gekennzeichnet, daS Farbpigment und/oder RuB, Bindemittelfeststoff, feinstteiliges Ti02 und 

Losungsmittel in an sich bekannter Weise dispergiert und auf ein Substrat aufgebracht werden, 

8. Verwendung eIner Beschlchtungszusammensetzung gemaB den AnsprGche 1 bis 6 als Automobil- 
Decklack. Industrlelack, Druckfarbe, Coil Coatingbeschichtung, Emballagenbeschichtung, Kunststoffbe- 

25 schichtung und dekorative Farbe sowie Lack. 
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(54) Beschichtungszusammensetzung, die auf ein Substrat aufgebracht ist und feinsttelliges 
Ti02 enthilt 

(57) Es wird eine Beschichtungszusammensetzung, 
die auf ein Substrat aufgel^facht ist und feinsttelliges 
Ti02 enth£ilt, beschrieben. wobei die Beschichtungszu- 
sammensetzung aus 0,5 bis 30>0 V6I .~% Farbpigment 
und/oder Ru8, 55,0 bis 98,5 Vol.-% Bindemittelfeststoff 
und 0,3 bis 1 5,0 Voi feinstteiligem TtOz mit einer Par- 
tikelgrdRe von 5 bis 40 nm besteht und eine holie 
Gesamtremission und intensive Farbtiefe aufwelst, Fer- 
ner wird die Herstellung der Beschichtungszusammen- 
setzung besclirieben. SchlieBlicli wird die Verwendung 
der Beschiclitungszusammensetzung als Automobil- 
Deckiack, Industrielack, Druckfarba Coil Coatinc^e- 
schichtung. Embaliagenbeschiclitung, Kunststoffbe- 
schichtung und dekorative Farbe sowie Lack 
beschrieben. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beschichtungszusammensetzung, die auf ein Substrat aufge- 
bracht 1st und feinstteiliges Ti02 enthalt, ein Verlahren zur Herstellung der Beschichtungszusammensetzung 
und deren Verwendung 

Aus EP 0 270 472 B1 ist eine Uberzugszusammensetzung bekannt m\i 24,0 bis 35,0 Gew.-% eines 
5 thermoplastischen Oder duroplastischen Harzes, 1.1 bis 10,5 G8w.,-% eines metallischen Oder metailartigen 
Pigments und 1,1 bis 10,5 3ew-% transparentem TIO2, das eine Partikelgr66e von 20 bis 30 nm hat. Die 
Uberzugszusammensetzung ist als Basisbeschichtung eines Metallic Effektlackes fur Karosserien in der 
Automobillndustrie bestimmt Auf diese Baslslackierung wird wenigstens eine Sciiicht eines unpigmentierten 
Klarlackes aufgebracht, Es konnen auch mehrere Schichten einer pigmentierten Basislackierung aufgetra- 

10 gen werden. Die pigmentierte Oberzugszusammensetzung wird jedoch niclit als Deckschicht verwendet,, 
Neben dem Metallic-Effekt zeigt die Oberzugszusammensetzung den Frost-Effekt Der Frost-Effekt kann 
betm Betractiten von Uberzugszusammensetzungen beobaciitet werden, die metaHlsche oder metallartlge 
Pigmente In Komblnation mit felnstteiligem Ti02 enthalten, Der Frost-Effekt hMngt von der EInfallsrichtung 
des LIchtes relativ zur Probe und dem Beobacl-iter ab Bei senkrechter Betrachtung der Proben erscheint 

75 die Besciiichtung geiblich bzw.. goldfarben und bei flacher Betrachtung erscheint die Probe blaulich,, 

Aus der Pubiikation von J.. G, Balfour in J Oil Colour Chem. Assoc. (1), 1992, Seite 21 ff , geht hervor, 
dafi bei Lacken, die ausschlieBllch feinstteiliges TiOa enthalten, mit der Zunahme der Pigment-Volumen- 
Konzentration von 0,1 bis 1,0 % an feinsttelligem TiOa die Gesamtremission der Lacke zunimmt. Die 
Zunahme der Remission der Lacke ist bei kOrzerer Welleni^nge Im Bereich des blauen Lichtes stSrker.. 

20 Dem Beobachter erscheinen die Lacke mit der Zunahme der Pigment-Volumen-Konzentration an feinsttelli- 
gem Ti02 zunehmend milchig 

Bei herkommlichen Beschlchtungszusammensetzungen, die auf ein Substrat aufgebracht werden, wird 
die Verbesserung der Gesamtremission und Farbtiefe stets angestrebt, Eine Verbesserung der unbefriedi- 
genden Stabilisierung von Farbpigmenten wird ebenfalls immer verfolgt, Besonders dann. wenn es erforder- 

25 lich ist. vorzugsweise nur eine Beschichtungszusammensetzung als Deckschicht auf ©In Substrat aufzubrin- 
gen und daher die Gesamtremission und die Farbtiefe nur von der einen Deckschicht resulttert. 

Der vorliegenden Erfindung liegt diefAufgabe zugrunde, ein© Beschichtungszusammensetzung bereitzu- 
steflen, die eine hohe Gesamtremission, intensive Farbtiefe und iange Haltbarkeit aufweist sowie eine gute 
Flockungsstabilisierung von Farbpigmehteh zeigt. 

30 Die Aufgabe wird gelost durch eine Beschichtungszusammensetzung, die aus 0,5 bis 30,0 Vol.-% 
Farbpigment und/oder Ru3, mit der Maflgabe, da6 es kein Metallpigment oder metallahnliches Pigment ist, 
55,0 bis 98.5 Voi.-% Bindemittelfeststoff und 0,3 bis 15 Vol -% felnstteiligem TiQ2 mit einer Partikelgr58e 
von 5 bis 40 nm besteht und eine hohe Gesamtremission und Intensive Farbtiefe aufweist. Die Kristallitgrd- 
fie wird nach Debye-Scherrer bestimmt Die so bestimmte KristallitgroBe Ist in etwa identisch mit der 

35 TeilchengroBe. Der Ausdruck Beschichtungszusammensetzung bedeutet die gehartete Beschtchtung. 

Die mengenmafiigen Anteile der Beschichtungszusammensetzung werden in Pigment-Volumen-Konzen- 
tration (PVK) angegeben, daher in Vol -% oder vereinfacht in %„ Die Pigment-Volumen-Konzentration 
bezeichnet den Volumen-Antell eines oder mehrer Pigmente, bezogen auf das Gesamtfeststoffvoiumen der 
geharteten Beschichtung,. 

40 Das feinstteilige TiOa kann in den Kristallmodifikatlonen Rutil, Anatas oder In rontgenamorpher Form 
vorliegen. Aus WetterbestSndigkeitsgrunden wird ein feinstteiliges Ti02 In der Rutilmodifrkatton bevorzugt 
verwendet, Anorganlsche und/oder organische Nachbehandlung des hergestellten feinsttelligen TiOa hat 
keine Auswlrkung auf dessen Eignung in den erfindungsgemaBen Beschlchtungszusammensetzungen, Das 
Herstellungsverfahren des feinsttelligen T1O2 oder die Partikelmorphologie des feinstteiligen TiOa beintrach- 

45 tigen nicht die Wirkung des feinsttelligen Ti02 in der erfindungsgemaBen Beschichtungszusammensetzung. 
Feinstteiliges TiOz kann daher unabhSngig von seiner Herstellungsweise oder Partikelmorphologie in 
erfindungsgem£i3en Beschlchtungszusammensetzungen eingesetzt werden. 

Die ©rflndungsgemSBen Beschlchtungszusammensetzungen weisen eine Uberraschend starke Blauton- 
verschiebung der jeweiligen Farbe auf. Die Farbe andert sich nicht mit dem Beobachtungswinkel Bei steiler 

50 und bei flacher Draufsicht auf die Beschichtungen ist der Farbelndruck indentisch. Die Gesamtremission der 
erfindungsgemaBen Beschichtungszusammensetzung nimmt durch Zugabe von feinsttelligem Ti02 zu, 
wodurch die Helllgkeit nicht vermindert wird Diese Wirkung kann durch gemessene Remissionsspektren im 
UV-VIS-Bereich gezeigt werden Nach herkommlichen Verfahren werden optlsche Aufheller eingesetzt, um 
die Remlsslonspektren von Beschichtungen ins Blaue zu verschleben,, Bei den optlschen Aufhellern handelt 

66 es sIch um blaugefSrbte Pigmente oder Im Anwendungsmedium losliche blaue Farbmittel, die langwelliges 
Licht absof bieren und somit die Intensitatsverteilung der remittierten Strahlung zum Blauen hln verschieben. 
Der groBe Nachtell dabei ist jedoch, daB die Gesamtremission abnimmt 



2 

BNSDOCID: <EP 0634462A2_L> 



EF 0 634 462 A2 



Bei den erflndungsgem^Ben Beschlchtungszusammensetzungen erfolgt die Blauverschiebung der Re- 
missionsspektren dadurch, daB im Wellenbereich der biauen Farbe, namlich im Bereich von ca. 290 bis 440 
nm eine zusStzliche Remission entsteht.. 

Uberraschenderweise lassen sich durch Kombinatron von RuBen mit feinsttelligem Ti02 erfindungsge- 
m§6e blau gefarbte Beschlchtungszusammensetzungen herstellen. Herkommliche Titandioxide fuhren In 
Kombination mit RuSen zu Beschichtungszusammensetzungen von grauer Farbe, 

Mit farbstarken Blaupigmenten, wie z, B. Kupferphthalocaninblau, konnen in Kombination mit feinstteili- 
gem Ti02 erfindungsgemaBe Beschichtungszusammensetzungen mit Uberraschend intensiver Farbtiefe und 
Brillanz hergestellt werden Elne Kombination dieser Blauplgmente mit herkommlichen Titandioxiden fDhren 
zu hellbiauen Beschichtungszusammensetzungen mit einer vergleichsweise graulich-gelblichen Erschei- 
nung. Werden blaustichige Rotplgmente mit feinsttelligem 7102 kombrniert, wird der Blaustich der erfin- 
dungsgemaflen Beschichtungszusammensetzungen erhdht, wodurch die Farbe Magenta mit intensiver 
Farbtiefe erhalten wIrd. 

Bei den erftndungsgemSSen Beschichtungszusammensetzungen konnte uberraschenderweise festge- 
stellt werden, daS das feinstteilige TiOz auf die Farbpigmente flockungsstabilisierend wirkt, 

Das feinstteilige TiOz zeigt eine uberraschend grol3e BestSndlgkeit, was sich darin aufiert, daB fertige 
Beschichtungszusammensetzungen auch nach langer Anwendungszeit nicht durch Fotodegradatlon zerstdrt 
werden. 

Eine Ausgestaltung der Erfindung ist, daB als Farbpigment niindestens ein Farbpigment, ausgewahlt 
aus biauen, roten oder orangen Farbpigmenten, in der Beschlchtungszusammensetzung enthalten ist Als 
blaue Farbpigmente werden die Farbpigmente bezeichnet, die bevorzugt Licht im Wellenbereich von 400 
nm bis 550 nm und von 700 nm bis 780 nm reflektleren. Als rote Farbpigmente werden die Farbpigmente 
bezeichnet, die bevorzugt das Licht im Wellenbereich von 600 nm bis 680 nm reflektleren,, 

Eine Ausgestaltung der Erfindung ist, daB^^^fiinllemittelfeststoff mindestens ein Bindemittel, ausge- 
wSihlt aus Alkydharz, 

Melaminharz, Acrylharz oder Harz in der Beschlchtungszusammensetzung enthalten ist pie Bindemittel 
kpiirien sowohl mit Wasser als auch mit organischen Losungsmittein verdOnnbar sein. Si e werden auch als 
dispersionen zur Formuiierung der Beschlchtungszusammensetzung eingesetzt,. Die Bindemittel reagieren 
physikalisch oder chemisch vernetzend. ErfindungsgemaB werden auch mehrkomponentige Reaktivharze 
eingesetzt., 

Eine Ausgestaltung der Erfindung ist, daB das feinstteilige TiOa eine spezlfische OberflSche von 30 bis 
160 m2/g aufwelst, Bel herkommlichem TIQg mit eIner PartlkelgrSBe von 150 bis 350 nm (TellchengroBe 
bestimmt durch Fotozentrifugenmessungen) betragt die spezlfische OberflMche 7 bis 22 m^/g 

Eine Ausgestaltung der Erfindung ist, daB die Gesamt-Plgment-Volumen-Konzentration aller Pigmentbe- 
standteile von 1,0 bis 20,0 % ist. Die erfindungsgemaBen Beschichtungszusammensetzungen zeigen, daB 
mit einer niedrigen Pigment- Vol umen-Konzentration fUr das Qesamtpigment uberraschenderweise ein sehr 
gutes Deckungsverm5gen erreicht wird, wodurch sie als Deckschichten besonders geelgnet sind. Dies ist 
auf die flockungsstabilisierende Wirkung des feinsttelllgen T1O2 auf die anderen Pigmentierungsbestandteile 
zurQckzufQhren,. 

Eine Ausgestaltung der Erfindung ist, daB die Pigment-Volumen-Konzentration fUr das Farbpigment 0,5 
bis 1 5,0 % betragt. 

Eine Ausgestaltung der Erfindung ist ein Substrat, das mit einer erfindungsgemMBen Beschlchtungszu- 
sammensetzung, beschichtet ist, Als Substrate eignen sich alle herkommlichen im Handel erhaltlichen 
Materialien, die auf ihrer Oberflache mit einer Deckschicht beschichtet werden k5nnen. 

Die erfindungsgemSBe Beschichtzusammensetzung wird dadurch hergestellt, daB Farbpighnent und/oder 
RuB, Bindemlttelfeststoff, 

feinstteillges TiOs und L5sungsmittel in an sich bekannter Weise dispergiert und auf ein Substrat 
aufgebracht werden , 

Zum Dispergieren werden schnellaufende Ruhrwerkskugelmuhlen oder Walzenstuhle und andere Dis- 
pergiervorrichtungen eingesetzt, Das feinstteilige TiOa wird zur Mahlpaste des Farbpigments gegeben. 
Alternativ wird eine Paste des feinsttelllgen TiOa dispergiert und der Beschlchtungszusammensetzung 
zugegeben. In diesem Fall genUgt eine Homogenisierung der erfindungsgemSBen Beschlchtungszusam- 
mensetzung mit einem DIsperglergerSt mit einer geringeren DIspergierwirkung, wie z,. B„ einem Dissolver. 

Eine Ausgestaltung der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemaBen Beschichtungszusam- 
m^pse^t^jgirjg a^^ Automobil-Decklack, Industrielack, Druckfarbe, Coll Coatingbeschlchtung, Emballagenbe- 
schlchtung, Kunststoffbeschichtung und als dekorative Farbe sowie Lack. 

Elne besondere Verwendung der erfindungsgemaBen Beschlchtungszusammensetzung besteht im 
dekorativen Bereich, wo Beschichtungen mit intensiver Farbtiefe und Brillanz mit hoher Gesamtremission 
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erforderlich slnd,, 

Die Erfindung wird anhand der Beispiele 1 bis 6 und der Figuren 1 und 2 erlautert. In den Beispielen 1 
bis 6 werden Beschichtungszusammensetzungen vor dem Auftrag auf ein Substrat in tabellarischer Form 
dargestellt Die dispergierten Beschichtungszusammensetzungen enthalten neben den erfindungsgemSSen 
Bestandteilen ein oder mehrere LSsungsmittel, die sich nach dem Auftrag auf ein Substrat verflUchtigen. 
Einige dispergierte Beschichtungszusammensetzungen enthatten zusMtzIlch Additive und Katalysatoren. Die 
dargestellten Beschichtungszusammensetzungen weisen alle In den Beschichtungszusammensetzungen 
vorhandenen Bestandteile vor dem Auftrag auf ein Substrat auf, Die Anteile der Bestandteile der dispergier- 
ten Beschichtungszusammensetzungen werden daher in Gewichtsprozent angegeben, Mit Trockenstoff (%) 
wird die prozentuale Menge an Feststoff, der sich nicht verfluchtigt, des jeweiligen Bestandteils definiert. 



75 



Beispiele 
Beispiel 1 



Farbe : blau 



20 



25 



Komponente 



GewichtS" Dichte Dichte Trocken- 

telle nass trocken stoff 

3 



Gew.-% g/cm g/am 



30 



35 



Alkydharz 


Alkydal^ F 300"^^ 


55 


-420 


1. 


000 


1.100 


65.0 


Losuxigsm. 


Xylol 


10 


.465 


0, 


870 


0.000 


0.0 


L^sungsm. 


Solvesso^ 100^^^ 


3 


4 2 2 3 


0. 


950 


0.000 


0.0 


Melamlnharz 


Maprenal^F 800^' 


21 


* 83 2 


!• 


100 


1.100 


55.0 


GasruB 


Raven^ 1170^' 


2 


.522 


1. 


800 


1.800 


100.0 




feinstt.Ti02'^^ ^ 


6 


.538 


4. 


000 


4.000 


100.0 



40 



100.000 



1.067 1.223 



45 



Pigment 



PVK 

Vol.-% 



Partikelgrofie 
nm 



Spez. Oberfl 
2 

m /g 



50 



Gesamt 6.5 - - 

feinstt. TiOj^"^' 3.5 20-30^^ 113.00^^ 

Rufl^^ 3.0 24^^ 120.00^^ 
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